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@ Compositions cosmetiques contenant un copolymere bloc llnealre polysiloxane-polyoxyalkylene, un 
agent de conditionnement Insoluble non volatile et un alcool hydrosoluble, et lours utilisations. 

(g) L'invention cones me de nouvelles compositions cosmetiques comprenant dans un milieu aqueux 
cosmetlquement acceptable au molns un copolymere bloc llnealre polysiloxane-polyoxyalkylene, au 
moins un agent de conditionnement non volatile insoluble choisi parmi lee silicones non volatiles et tes 
huiles ou cires fluorees et au moins un alcool hydrosoluble. Elle a egalement pour objet P utilisation 
d'un melange copolymere bloc lineaire polysfloxanepolyoxyalkylene/aJcoo! comme agent emulsionnant 
d'un agent de conditionnement non volatile insoluble dans une composition cosrnetique aqueuse 
contenant un tel agent. 

Ces compositions cosmetiques apportent d'excellentes proprietes cosmetiques et sont utilisables 
pour le traitement des cheveux etfou de la peau, comme produits de lavage, de conditionnement et/ou 
de coiffage. 
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La presente invention concerne de nouvelles compositions cosmetiques compronant dans un milieu 
aqueux au moins un copolymer© bloc lineaire polysiloxane-polyoxyalkylene, au moins un alcooS hydrosoluble 
et au moins un agent de conditionnement insoluble cholsl parml les silicones non volatl les et les hulles ou cires 
fluorees. 

5 II est bien connu que des cheveux qui ont ete sensibilises (i.e. abimes et/ou fragilises) a des degres divers 

sous Taction d'agents atmospheriques ou sous Taction de traitements mecaniques ou chimiques tels que des 
colorations, des decolorations et/ou des permanentes, sont souvent diff iciles a demeler et a coiffer, et man- 
quent de douceur. 

L'un des moyens couramment utilises pour ameliorer le demeiage et la douceur de ces cheveux consiste 
10 a appliquer sur ces derniers des compositions cosmetiques contenant un agent de conditlonnement 

A cet egard, ('utilisation dans des compositions cosmetiques pour cheveux et/ou la peau v et plus particu- 
lierement dans celles qui sont appelees a etre appliquees sur des cheveux sensibilises, d'agents cosmetiques 
complements Ires de type silicones, derives de silicones, hulles ou clres fluorees, qui apportent alors aux che- 
veux traltes une facllite de demeiage et de colffage, alnsl qu'une douceur et une brillance nettement accrues, 
15 est aujourd'hui largement repandue. 

Toutefois, I'emploi de tels agents de conditlonnement ne va pas sans poser certains problemes. 
Tout d'abord, compte tenu du caractere insoluble de ces agents de conditlonnement dans les milieux 
aqueux , il est necessaire de les mettre en oeuvre sous une forme disperses. En outre, les agents de condi- 
tlonnement insolubies non volet i les, en particulier les silicones de haut poids molecul aires, les gommes ou les 
20 reslnes de silicone, presentent une vlscosite Importante et leurs mlses en oeuvre dans des compositions 
aqueuses est done particullerement difficile. 

On sait emulsionner les silicones en presence de tensioactifs, mais de nombreux parametres (nature et 
concentrations du ou des tensioactifs, systeme d 'agitation, temperature, ...) sont a prendre en consideration 
pour obtenir un bon resuitat. Ces preparations necessitent en outre la mise en oeuvre d une quantite d'energie 
25 importante (agitation et/ou chauffage). 

On a aussi propose d'introduire ces silicones dans des silicones volatiles ; le melange presente alors une 
vlscosite plus falble mals la dispersion dans les milieux aqueux ne se fait pas. On a egalement preconlse d'utl- 
liser des silicones presentant des proprietes tensioactives tels que les dimethicones copolyol (denomination 
CTFA 5eme edition 1993) ou leurs melanges avec des silicones volatiles pour emulsionner les silicones non 
30 volatiles, mais les resultats ne sont pas satisfaisants. Les dispersions sont grossieres. 

D'une maniere generate, on notera en outre que les emulslonnants utilises a ce jour condulsent a des 
compositions dont les proprietes cosmetiques peuvent apparaltre comme encore insufflsantes 

La presente invention a ainsi pour but de proposer un nouveau moyen permettant de fa ci I iter la mise en 
oeuvre d'agents de conditlonnement cholsls parml les silicones non volatiles insolubies, les hulles ou les cires 
35 fluorees, dans les milieux aqueux, e'est a dire d'obtenir des dispersions fines de ces agents de conditionne- 
ment dans ces milieux. 

L'invention a 6galement pour but de proposer des compositions cosmetiques presentant des proprietes 
cosmetiques amellorees, en particulier au niveau de leur pouvolr demelant et de la douceur. 

Or, la demanderesse a maintenant decouvert que le melange d'un copolymere bloc lineaire polysiloxane- 
40 polyoxyalkylene et d'au moins un alcool hydrosoluble permettait de mettre facilement en dispersion dans les 
milieux aqueux, les agent de conditionnement insolubies choisi parmi les silicones non volatiles et les huiles 
ou les cires fluorees. Les dispersions obtenues sont fines et presentent de bonnes proprietes cosmetiques. 
Elles sont obtenues par simple agitation, ('utilisation de materiel sophistique n'etant pas necessaire. 

L'invention a done pour objet une composition cosmetlque comprenant, dans un milieu aqueux cosmeti- 
cs quement acceptable, au moins un agent de conditlonnement Insoluble cholsl parml les silicones non volatiles 
et les huiles ou les cires fluorees, au moins un alcool hydrosoluble et au moins un copolymere bloc lineaire 
polysiloxane- polyoxyalkylene . 

Un autre objet de l'invention est constitue par rutilisation de ces compositions pour le maintlen et/ou la 
fixation de la coiffure, le traitement, le soin ou le lavage des cheveux, de la peau ou de toute autre matiere 
so keratinique, ainsi que par I' utilisation d'un melange copolymere bloc lineaire polysiloxane- polyoxyalky I ene/al- 
cool hydrosoluble comme agent emulslonnant pourun agent de conditlonnement Insoluble cholsl parml les si- 
licones non volatiles et les huiles ou les clres fluorees dans une composition cosmetlque aqueuse contenant 
un tel agent de conditionnement 

Les copolymeres blocs lineaires polysiloxane-poh/oxyalkylene utilis6s dans le cadre de la presente inven- 
56 tion ont de preference la formule generale suhvante : 

(lY(R2SiO) a R' 2 SiYO][(C n H 2n O) b ]) c 

dans laquelle : 

- R et R\ identiques ou differents, represented un radical hydrocarbone monovalent ne contenant pas 
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d' in saturation aliphatique, 

- n est un nombre entier allant de 2 a 4, 

- a est un nombre entier superieur ou egal a 5, 

- b est un nombre entier superieur ou egal a 4, 
5 - c est un nombre entier superieur ou egal a 4, 

- Y represente un groupe organ ique divalent qui est lie a Tatome de silicium adjacent par une liaison car- 
bone-silicium et a un bloc polyoxyalkylene par un atome d'oxygene, 

- le poids moleculaire moyen de chaque bloc siloxane est compris entre environ 400 et environ 10.000, 
celui de chaque bloc polyoxyalkylene etant compris entre environ 300 et environ 10.000, 

10 - les blocs siloxane represented de 10% environ a 95% environ en poids du copolymere bloc, 

- le poids moleculaire moyen du copolymere bloc 6lant d'au moins 3.000. 

R et R' sont preferentiellement choisis parmi le groupe comprenant les radicaux alkytes comme par exem- 
ple les radicaux methyie, ethyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, octyle, decyle, dodecyle, les radicaux aryles 
comme par exemple phenyle, naphtyle, les radicaux aralkyles comme par exemple benzyle, ph6nylethyle, les 
15 radicaux tolyte, xylyle et cydohexyle. 

Y est de preference -R"-, -R"-CO-. -R"-NHCO-, .R M -NH-CO-NH-R M, -NHCO, -R"-OCONH-R"'-NHCO-, ou 
R" est un groupe alkyiene divalent comme par exemple I'ethylene, le propylene ou le butylene et R'" est un 
groupe alkyiene divalent ou un groupe arylene divalent comme -C 6 H 4 -, -CehVCerV, -C e H4- c H2-C 6 H 4 - I -C a H 4 - 
CfCH^CerV. 

20 Encore plus preferentiellement Y represente un radical alkyiene divalent, plus partlcullerement le radical 

-CH r CH 2 -CH2- ou ie radical C 4 Ha. 

La preparation des copoly meres blocs mis en oeuvre dans le cadre de la presente invention est decrite 
dans la demande europeenne EP 0 492 657 A1, dont I'enseignement est indus a titre de reference dans la 
presente description. 

25 Les copolymers Woes lineaires polysiloxane-polyoxyalkylene preferes selon I'invention sont choisis parmi 

ceux de formule: 

[C 4 H 8 ©(CnHznOJt, (C m H 2fn O) d - C 4 H B - SIMe^O (SiMe 2 0) a SIMe2] c 
ou Me represente methyie , n et m sont des entiers allant de 2 a 4 , a est un entier superieur ou egal a 4, b et 
d sont des entiers superieurs ou egaux a 0, b * d est superieur ou egal a 4 et c est un nombre superieur ou 
30 egal a 4. 

Parmi ces copolymeres, on utilise plus partlcullerement ceux ayant un motif recurrent de formule : 
[- (SiMejO^SiMez - C 4 H s O -(C 2 H 4 0)y - (C 3 H 6 0) 2 - C 4 H d -] 
ou x est un nombre compris entre 5 et 15 (bornes incluses), y est un nombre compris entre 15 et 30 (bornes 
Induses); et z est un nombre compris entre 20 et 40 (bornes incluses). 
35 Selon un mode de realisation particulier de Tinvention le copolymere bloc est choisi parmi les copolymeres 

suivants : 

[[(CH 3 ) 2 SiOl 4 i(CH3) 2 SiCH 2 CH(CH3)CH 2 -0(C 2 H 4 0) 1d -(C 3 HeO)33CH z CH(CH3)CH 2 ] 1 e. 1 
[[(CH 3 > 2 SIOki(CH 3 ) 2 SiCH 2 CH(CH3)CH 2 -0(C 2 H 4 0) 2 o-(C 3 HeO) 2d CH 2 CH(CHs)CH2]i3.3 
f[(CH 3 ) 2 Si01 9 (CH3) 2 SiCH 2 CH(CH 3 )CH 2 -0(C 2 H 4 0) 2( r(C3H 6 0) 2fl CH 2 CH(CH 3 )CH 2 ] 26 . 3 
40 [[(CH 3 ) 2 SiO], 6 (CH 3 ) 2 SiCH 2 CH(CH3)CH r O(C 2 H 4 0) 1 e-(C3H60) 2 oCH 2 CH(CH3)CH 2 l 21 .5 
[[(CH 3 ) 2 SiO) 9 (CH 3 ) 2 SiCH 2 CH(CH 3 )C^ 2 -0(C 2 H40)5-CH 2 CH(CH 3 )CH 2 ke 

Le copolymere bloc lineaire est utilise de preference en une quantite comprise entre 0,05 et 15% en poids 
du poids total de la composition. Encore plus preferentiellement, cette quantite est comprise entre 0,1 et 10% 
en poids. 

4$ Les silicones Insolubles non vdatlles utillsables dans le cadre de la presente Invention peuvent etre chol- 

sies parmi toutes celles deja connues en sol comme ameliorant les proprietes cosmetiques des cheveux traites 
par des compositions cosmetiques, a savoir notamment celles d6crites dans les demandes de brevets EP-A- 
0 181773 et EP-A- 0 473508, dont les enseignements sont Id Indus a tltre de reference, il est blen entendu 
possible de mettre en oeuvre des melanges de silicones. 

so Ainsi, selon la presente invention, il est possible d'utiliser toute silicone non volatiles connue en soi, qu'il 

s'aglsse d'une hulls, d'une reslne ou blen encore d'une gomme de silicone. Les silicones sont des polymeres 
ou ollgomeres organoslllcles a structure lineaire ou cycllque, ramlflee ou reticulee, de poids moleculaire va- 
riable, obtenus par poJym6risation et/ou polycondensation de silanes convenaWement fonctionnalises, et 
constitute pour I'essentiel par une repetition de motifs principaux dans lesquels les atomes de silidum sont 

66 relies entre eux par des atomes d'oxygene (liaison siloxane), des radicaux hydrocarbones eventuellement 
substitues etant directement lies par I'intermediaire d'un atome de carbons sur lesdits atomes de silicium. Les 
radicaux hydrocarbones les plus courants sont les rad icaux alkyles et en particulier methyie, les radicaux f luo- 
roalkyies, les radicaux aryles et en particulier phenyle, et les radicaux alcenytes et en particulier vinyle; d'autres 
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types de radicaux susceptibles d'etre lies soit directement, soit par I'intermediaire d'un radical hydrocarbone, 
a la chains siloxaniqus sont notamment I'hydrogene, les halogenes et en partlculier le chlore, le brome ou le 
fluor, les thiols, les radicaux alcoxy, les radicaux polyoxyalkylenes (ou poly6thers) et en partlculier polyoxye- 
thylene et/ou polyoxypropylene, les radicaux hydroxyles ou hydroxyalkyles. les groupements amines substi- 

5 tues ou non, les groupements amides, les radicaux acyloxy ou acyioxyalkyles, les radicaux hydroxyalcylamino 
ou aminoalkyles, des groupements ammonium quaternaires, des groupements amphoteres ou betaTnlques, 
des groupements anioniques tels que carboxylates, thioglycolates, sultbsuccinates, thiosulfates, phosphates 
et sulfates, cette liste n'etant bien entendu nu 1 1 erne nt limitative (silicones dites "organomodifiees"). D'une ma- 
nure generate, les silicones utilisables dans le cadre de la presente invention sont celles qui sont notamment 

10 decntes dans "Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk-Othmer, Third Edition, 1982, volume 20, pp. 922 et 
suivantes" etdans "Chemistry and Technology of Silicones, Walter NOLL, Academic Press Inc. San Diego Ca- 
lifornia, 1968". Le poids moleculaire moyen des silicones utilisables selon I'invention peut varier entre 100 et 
plusleurs millions, de preference entre 1000 et 1 000 000. Selon la presente Invention, on peut blen entendu 
soit utillser une seule et meme silicone soit mettre en oeuvre plusleurs silicones dlfferentes. 

15 A titre d'exemples de silicones utilisables dans les compositions selon ^'invention, on peut notamment citBr 

les polydialkylsiloxanes, les polyalkylarylsiloxane, les polydiaryldialkyisiloxanes et d'une maniere encore plus 
generate tous les organopolyslloxanes decrits dans la demande de brevet publlee sous ie numero WO 
93/05762 et dont i'enseignement est, a cat egard, totalement incl us dans la presente demande a titre de refe- 
rence. 

20 Selon un mode de realisation particulierement prefere de la presente Invention, les silicones utlllseea sont 

cholsles parml les dlorganopolyslloxanes (hulles, gommes ou reslnes), de preference les polydialkylsiloxanes 
ou les polyalkylarylsiloxane, et encore plus prefere ntiellement les polydimethylsiloxanes eventuellement mo- 
difies. 

Les gommes de silicone sont particulierement preferees et en particulier celles de polydialkyteNoxane ou 
26 de polyalkylarylsiloxane. Ellas sont utilisees seules ou en melange dans un solvant choisi par example panmi 
les silicones volatiles, les huiles polydim6thylsiloxane ou polyphenylmethylsiloxane, les isoparaf fines, le pen- 
tane, le dodecane ou leurs melanges. 

On prefere egalement les silicones a groupements amines substitues ou non. 

Les huiles ou riresfluorees sont par example les perfluoropolyethers decrits notamment dans la demande 
30 de brevet EP-A-486135 et les huiles fluorohydrocarbonees decrites notamment dans la demande de brevet 
WO 93/11103. L'enseignement de ces deux demandes est totalement Indus dans la presente demande a titre 
de reference. ' 

Le terms d'huiles fluorohydrocarbonees designs des composes dont la structure chimique comporte un 
squelette carbone dont certains atomes d'hydrogene ont ete substitues par des atomes de fluor. 
35 Les perfluoropolyethers sont par exemple vend us sous les denominations commerciales FOMBLIN par 

la societe MONTEFLUOS et KRYTOX par la societe DU PONT. 

Parmi les composes fluoro hydrocarbon es, on peut egalement citer les esters d'acides gras fluores tels 
que le prodults vendu sous la denomination NO FABLE FO par la societe NIPPON OIL 

Le ou les agents de conditionnement sont generalement presents dans les compositions conformes a Tin- 
40 vent ion dans des proportions generalement comprises entre 0,01 a 15 % en poids, de preference de 0,1 a 10 
% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

Selon llnvention, I'alcool hydrosoluble peut etre choisi parmi les adcools en 0^-0+ tel que I'ethanol, rethy- 
leneglycol, le propylene glycol, le butylene glycol, I'isopropanol, les ethers de glycol tel que les alkyKO,- 
C 4 )ether de mono, dl ou tripropylene glycol, mono , dl ou Methylene glycol, le dipropylene glycol, le dlethylene 
45 glycol et leurs melanges, 

Les alcools hydrosolubles sont generalement presents dans les compositions conformes a I'invention dans 
des proportions generalement comprises entre 0,5 et 80 % en poids, de preference de 3 a 40 % en poids et 
encore plus particulierement de 5 a 20% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

La composition de Tinvention peut egalement contenir au moins un additif choisi parmi les epaississants, 
50 les esters d'acides gras, les esters d'acides gras et de glycerol, les silicones volatiles, les silicones solubles , 
les tensioactlfs, les parfums, les conservateurs, les f litres solalres, les proteines, les vitamines, les polymeres, 
les huiles vegetales, anlmales, mlnerales ou synthetlques et tout autre addltlf dasslquement utilise dans le 
domaine cosmetique. 

Ces additifa sont presents dans la composition selon Tinvention dans des proportions pouvant aller de 0 
66 a 20% en poids par rapport au poids total de la composition. La quantite precise de chaque additif est fbnction 
de sa nature et est determines facilement par Thomme de Tart 

Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous forme de gel, de lait, de creme, de lotion 
plus ou moins epaissie ou de mousse. 
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Ellas sont plus particulierement des lotions de mise en plis, des lotions pour le brushing, des compositions 
de fixation (laques) et de coiffage. Les lotions peuvent etre conditionnees sous diverses formes notamment 
dans des vaporlsateurs, des f lacons pompe ou dans des recipients aerosols af In d'assurer une application de 
ia composition sous forme vaporises ou sous forme de mousse. De telles formes de condition nement sont in- 
diquees, par exemple, lorsqu'on souhaite obtenir un spray, une laque ou une mousse pour la fixation ou le 
traitement des cheveux. 

Les compositions peuvent etre egalementdes shampooings, des compositions a rincerou non, aappliquer 
avantou apres un shampooing, une coloration, une decoloration, une permanente ou un def risage, des compo- 
sitions de coloration, de decoloration, de permanente ou de def risage des cheveux. 

Lorsque la composition selon I'invention est conditionnee sous forme d'aerosol en vue d' obtenir une laque 
ou une mousse aerosol, elle comprend au moins un agent propulseur qui peut etre choisi parmi les hydrocar- 
bures voiatils tels que le n-butane, le propane, I'isobutane, le pentane et leurs melanges, event uellement avec 
au moins un hydrocarbure chlore et/ou fluore. On peut egalement utiliser en tant qu'agent propulseur le gaz 
carbonique, le protoxyde d'azote, le dimethyl ether, I 'azote ou Tair com prime. 

L' in vent ion a encore pour objet un procede de traitement de la peau ou des fibres keratiniques telles que 
les cheveux consistant a. appliquer sur ceux-ci une composition telle que definie precedemment puis a effec- 
tuer event uellement un rlngage a I'eau. 

L'invention va fitre maintenant plus completement illustree a I'aide des examples suivants qui ne sauraient 
etre consideres comme la limitant aux modes de realisation decrits. 

EXEMPLE 1 

On a prepare des compositions con tenant : 
• 1 % de silicone non volatile et insoluble 

- 1 % d'un compose emulsion nant A 

- 42,5 % d'ethanol absolu 

- 48 % d'eau 

et on a compare la qualite des dispersions obtenues. Les resultats sont rassembles dans le tableau ci-dessous . 
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Silicone 


47 V 2 500 000 
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Compost A 










AB-X 


+ + + 


+++ 


Invention 
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SILBIONE 70 646 


+ 


++ 


Examples 




OTIC 

Q2-3225 C 


0 


0 


comparatifs 


15 


Laurylsulfate d'ammonrum 


0 


+ 




Alcool laurique oxy6thy!6n6 a 
12 moles d'oxyde d'6thyl6ne 


0 






20 


Cocoylamidopropylb6taTne 


0 






(TegobetaTne de Goldschmidt) 









+++ Dispersion fine, la dispersion se fait par simple agitation 

26 

++ Dispersion plus grossfere 

+ Dispersion tr6s grossiere ou partielle 

0 Pas de dispersion, d6pot ou relargage de ia silicone 



Seules les dispersions avec i'AB-X sont fines et preparees facilement. 

On a par ailleurs compare les proprietes cosm6tiques de la composition (I) contenant AB-X + Q2-1401 
3d par rapport a cells (II) contenant SILBIONE 70646 + Q2-1401. 

On a applique 0,75 g de composition a tester sur 5 g de cheveux humides, puis on a seche les cheveux. 
Un panel de 5 jug.es a ensuite evalue la douceur et le demelage des meches de cheveux. 

Les 5 juges ont trouve a I'unanimite que la meche traitee avec la composition (I) de I'invention etait plus 
douce et que son demelage etait plus facile. 
40 Les praduits utilises etaient les suivants : 

AB-X = 

- CopoJymere bloc de formule: 

[I(CH3)2SIO] x (CH3)2SICH2CH(CH3)CH20(C2H 4 0) y -(C3H e O> z CH 2 CH(CH3)CH23n 
avec x =9 a 1 1 , y=1 B a 25, z=28 a 35 et n est tel que la viscosite d'une solution de polymere 610% dans I'ethanol 
45 soit d'environ 50 mPa.s. 

ABIL B8852 (GOLDSCHMIDT) = Dimethlcone copolyol 
SILBIONE 70 646 (RHONE POULENC) = Dimethlcone copolyol 

Q 2- 322 5 C (DOW CORNING) = Dimethicone copolyol en solution a 10% dans des silicones cycliques volatiles 
(cyclomethlcone) 

so 47 V 2 500 000 (RHONE POULENC) = Polydi methyls iloxane de viscosite 2 500 000 cSt. 

Q2-1401 (DOW CORNING) = M6lange (13/87) d'une gomme de dimethiconol et de cyclomethicone 

EXEMPLE 2 

55 On a prepare des compositions contenant : 

- 1,5 % de silicone non volatile et insoluble 

- 0,5 % d\in compose emulsionnant A 

- 42,5 % d'ethanol absolu 
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- 48%d'eau 

eton a compare la qualite des dispersions obtenues. Les resultats sont rassembles dans le tableau ci-dessous. 

5 



Silicone 

Compost A 


47 V 2 500 000 


Q2-1401 




AB-X 


+++ 


+++ 


invention 


SILBIONE70 646 


0 


++ 


Exemptes 
comparatifs 


Laurylsulfate d'ammonium 


0 


+ 



+++ Dispersion fine, la dispersion se fait par simple agitation 
20 ++ Dispersion plus grossiere 

+ Dispersion tres grossiere ou partielle 

0 Pas de dispersion, depot on relargage de la silicone 

26 

Seules les dispersions avec I'AB-X sont fines et prepares facilement 
EXEMPLE 3 

30 

On a prepare des compositions conlenant : 

- 1 % de silicone non volatile et Insoluble 

- 1 % d'un compose emu Is ion nan t A 

- 17,6 % d'ethanol absolu 
35 - 60,4 % d'eau 

et on a compare la qualite des dispersions obtenues. Les resultats sont rassembles dans le tableau ci-dessous . 
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Silicone 

Compose A 


47 V 2 500 000 




AB-X 


+++ 


Invention 


SILBIONE 70 646 


+ 


Exemple 
comparatif 



+++Dispersion fine, la dispersion se fait par simple agitation 

++ Dispersion plus grossiere 

+ Dispersion trfes grossiere ou partielle 

0 Pas de dispersion, depdt ou relargage de la silicone 



EXEMPLE 4 



On a prepare une composition contenant : 

- Perfluoroalkyl polyether (viscosity 60 cSt.) (KRYTOX 1508 de DUPONT) 1 g 

- -AB-X 1 9 

- Ethanol absolu 42,5 g 

- Eau qap 100 g 

La dispersion est fine et preparee facilement. 

Les examples 5 a 10 donnes ci-apres ill ust rent d'autres formulations concretes conformes a I 'Invention. 
EXEMPLE 5 

On a pr6par6 un gel de coiffage et de soin capillaire de composition suivante: 

- Copoiymere bloc de formula; 1 g 

H(CH 3 ) 2 SIO] 3C (CH a ) 2 SICH 2 CH(CH3)CH 2 0(C 2 H40) y -(C 3 H e O> z CH 2 CH(CH 3 )CH 2 3 n 
avec x =g a 11, y=18 a 25, z=28 a 35 et n est tel que la viscosite d'une solution de polymere a 10 % 
dans I'ethanol soit d'environ 50 mPa.s. 

- Polydimethylsiloxane (SILBIONE HUILE 47 V 2.500.000 RHONE POULENC) 1 g 

- Acide polyacrylique reticule (SYNTHALEN K de SIGMA) 0,8 g 

- Copoiymere de polyvinylpyrrolidone et d'acetate de vinyle (PVP/VA S 630 de ISP) 0,3 g 

- Ethanol 17 g 

- Amlno-2 methyl-2 propanol-1 qs pH7,5 

- Eau qsp 1 00 g 

EXEMPLE 6 



On a prepare un gel de soin capillaire de composition suivante: 

- Copoiymere bloc de formule: 1 g 

IKCH3) 2 SiOl x {CH3)2SICH 2 CH(CH3)CH 2 0(C 2 H 4 0) y -(C3H 6 0) z CH 2 CH(CH3)CH 2 ] n 
avec x =9 a 11. y=18 a 25, z=28 a 35 et n est tel que la viscosite d'une solution de polymere a 10 % 
dans l'6thanol soit d'environ 50 mPa.a. 

- Polydimethyisiloxane ( SILBIONE HUILE 47 V 2.500.000 RHONE POULENC) 1,5 g 

- Acide polyacrylique reticule (SYNTHALEN K de SIGMA) 0,2 g 

- Monomethylether de tripropyleneglycol (DOWANOL TPM de DOW CHEMICAL) 5 g 

- Am ino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7,5 
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- Ethanol 0,4 g 

- Eau qsp 100g 

EXEMPLE 7 

5 

On a prepare un get de soin capillaire de composition suivante; 

- Copolymere bloc de formule: 2 g 

K(CH a ) 2 SiO] x (CH 3 )2SiCH 2 CH(CH3)CH 2 0(C 2 H40) vr (C3HeO) z CH 2 CH(CH3)CH 2 3 n 
avec x =9 a 11, y=18 a 25, z=28 a 35 et n est tel que la viscosity d'une solution de polymere a 10 % 
10 dans I'ethanol soit d'environ 50 mPa.s. 

- Gommede polydimethylsiloxane (Gomme methylee FB RHONE POULENC) 1 g 

- Acide polyacrylique reticule (SYNTHALEN K de SIGMA) 0,5 g 

- Monomethyiether de tripropyleneglycol (DOWANOL TPM de DOW CHEMICAL) 10 g 

- Amlno-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7,5 
15 - Ethanol 0,8 g 

- Eau qsp 100 g 

EXEMPLE 8 

20 On a prepare un spray de soln capillaire condrtlonne en flacon pompe de composition suivante: 

- Copolymere bloc de formule: 2 g 

|[(CH 3 ) 2 SiO] x (CH3)2SiCH 2 CH(CH3)CH 2 0(C 2 H 4 0) y -(C3HeO) z CH 2 CH(CH3)CH 2 ] n 
avec x =9 a 11, y=18 a 25, z=28 a 35 et n est tel que la viscosite d'une solution de polymere a 10 % 
dans I'ethanol soit d'environ 50 mPa.s. 
25 - Gomme de polydimethylsiloxane (Gomme methylee FB RHONE POULENC) 1 g 

- Hydroxypropylcellulose (KLUCEL EF de AQUALON) 0,2 g 

- Ethanol 8,5 g 

- Eau qsp 100g 

30 EXEMPLE 9 

On a prepare une lotion de soin capillaire de composition suivante: 

- Copolymere bloc de formule: 2 g 

IKCH 3 ) 2 SI0] x (CH a ) 2 SICH 2 CH(CH3)CH 2 O(C 2 H40) > r(C3H 6 O) 2 CH 2 CH(CH3)CH 2 ] n 
35 avec x =9 a 11, y=18 a 25, 2=28 a 35 et n est tel que la viscosite d'une solution de polymere a 10 % 

dans I'ethanol soit d'environ 50 mPa.s. 

- Polydimethylsiloxane a,a>-dihydroxy1e en melange avec des cyclomethicones (Q2-1401 de DOW COR- 
NING) 1,3 g 

- Ethanol 42,5 g 

40 - Eau qsp 100g 

EXEMPLE 10 

On a prepare un gel de soln capillaire de composition suivante: 
45 - Copolymere bloc de formule: 2 g 

IKCHa^iOWCHaJzSiCHzCHtCHaJCHjOtC^O^CCaHeO^CH^HtCHaJCHiJn 
avec x =9 a 11, y=18 a 25, z=28 a 35 et n est tel que la viscosite d'une solution de polymere a 10 % 
dans I'ethanol sort d'environ 50 mPa.s. 

- Perf iuoroalkyl polyether (KRYTOX 1 502 de DU PONT) 2 g 

50 - Acide polyacrylique reticule (SYNTHALEN K de SIGMA) 0,3 g 

- Ethanol 17 g 

- Eau qsp 100g 



66 Revendications 

1. Composition cosmetique, caracterisee par lefait qu'elle comprend, dans un milieu aqueux cosmetique- 
ment acceptable, au moins un agent de conditionnement insoluble choisi parmi les silicones non volatiles et 
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les huiles ou cires fluorees, au moins un atcool hydrosoluble et au moins un copolymere bloc Iin6aire polysi- 
loxane-polyoxyalkylene . 

2. Composition selon la revendlcatlon 1, caracterisee en ce que le copolymere bloc llnealre repond a la 
formule generate: 

5 ([ Y <R 2 SiO) a R' 2 SiYO][( C n H 2n O) b ]) c 

dans laquelle : 

- R et R', identlques ou differents, representent un radical hydrocarbone monovalent ne contenant pas 
d'insaturation aliphatique, 

- n est un nombre entier allant de 2 a 4, 

io - a est un nombre entier superieur ou egal a 5, 

- b est un nombre entier superieur ou egal a 4, 

- c est un nombre entier superieur ou egal a 4, 

- Y represente un groupe organ (que divalent qui est lie a l'atome de sillclum adjacent par une liaison car- 
bone-slllclum et a un bloc polyoxyaJkylene par un atome d'oxygene, 

15 - le poids moieculaire moyen de chaque bloc siloxane est compris entre environ 400 et environ 10.000, 

celui de chaque bloc polyoxyaJkylene etant compris entre environ 300 et environ 10.000, 

- les blocs siloxane representent de 10% environ a 95% environ en polds du copolymere bloc, 

- la poid3 moleculaire moyen du copolymere bloc etant d'au moins 3000. 

3. Composition selon la revendication 2, caracterisee en ce que R et R* sont choisis dans le groupe cons- 
20 titue paries radlcaux methyle, ethyle, propyle. butyle. pentyle, hexyle. octyie, decyle. dodecyle. phenyle, naph- 

tyle. benzyle, phenylethyle. tolyie, xylyle et cyclohexyle. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications 2 ou 3, caracterisee en ce que Y est choisi dans 
le groupe constitue par -R"-, -R"-CO-, -R w -NHCO-R w -NH-CONH-R"'NHCO t -R"-OCONH-R' n -NHCO-, ou 
R" represente un radical ethylene, propylene ou butylene et R'" represente un groupe -C 6 H 4 -, -CeHL-CahU-, 

25 -C 6 H 4 -CH 2 -C 6 H 4 -, ou -C 6 H 4 -C(CH 3 ) 2 -C C H 4 -. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait que les copoly- 
mers blocs llneaires polyslloxane-polyoxyalkyiene sont choisis parml ceux de formule: 

[C 4 H 8 0(C n H 2n O) b (C m H 2m O) d - C 4 H 8 - SIMesO (SiMe^OJaSIMejJc 
ou Me represente methyle , n et m sont des entiers allant de 2 a 4 , a est un entier superieur ou 6gal a 4, b et 
30 d sont des entiers superieurs ou egaux a 0, b + d est superieur ou egal a 4 et c est un nombre superieur ou 
egal a 4. 

6. Composition selon la revendication 5, caracterisee par le fait que les copolymeres blocs lineaires poly- 
siloxane-pofyoxyalkylene ont pour molif recurrent celui de structure : 

[- (SIMe^kSIMea - C 4 H e O -(C 2 H*0)y- {C^H e O)^ C 4 H^] 
35 ou x est un nombre compris entre 5 et 15 (bornes incluses), y est un nombre compris entre 15 et 30 (bornes 
incluses); et z est un nombre compris entre 20 et 40 (bornes incluses). 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterisee en ce que le copolymere 
bloc est choisi parml le groupe comprenant les composes sulvants : 
f[(CH 3 ) 2 SiO] 41 (CH3) 2 SiCH 2 CH(CH3)CH 2 -0(C 2 H40) 18 -(C3H 6 0)33CH 2 CH(CH3)CH 2 ] 1 ai 
ffiCHjkSiOk^CHjfeSiCH^ 

[[(CH 3 > 2 SiOMCH 3 ) 2 SiCH 2 CH(CH3)CH 2 -0(C 2 H40) 2 cr(C3H 6 0) 29 CH 2 CH(CH3)CH 2 l 26 .3 
[[(CH 3 ) 2 SiO] 16 (CH3) 2 SiC^ 2 CH(CH3)CH 2 -O(C 2 H 4 O) 18 -(C3HeO) 20 CH 2 CH(CH 3 )CH 2 l 21 . 5 
tt(CH 3 ) 2 SiOl 9 (CH 3 ) 2 SiCH 2 CH(CH 3 )CH 2 -0(C 2 H 4 0) g -CH 2 CH(CH3)CH2k a 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 7, caracterisee par le fait que I'alcool hy- 
45 drosoluble est choisi parml les alcools en d-C 4 tel que I'ethanoi. I'ethyleneglycol, le propylene glycol, le bu- 
tylene glycol, I'isopropanol, les ethers de glycol tel que les alkyHC^C^ether de mono di ou tripropylene glycol, 
mono di ou Methylene glycol, le dipropylene glycol, le diethylene glycol et leurs melanges. 

9- Compositions selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisees par le fait que la 
silicone insoluble non volatile est choisie parmi les huiles de silicone, les gommes de silicone et les resines 

so de silicone. 

10- Compositions selon la revendication 9, caracterisees par le fait que la silicone insoluble non volatile 
estcholsle parmi ies polydlalkylslloxanes ou les polyalkylarylsiloxanes, eventuellement modifies. 

11- Compositions selon ia revendication 9, caracterisees par le fait que la silicone insoluble non volatile 
est choisie parmi les gommes de polydialkylsiloxanes ou de polyalkylarylsiloxane, eventuellement modif iees. 

65 12- Compositions selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisees par le fait que 

les huiles ou cires fluorees sont choisies parmi les perf I uoropoly ethers et les huiles fluorohydrocarbonees. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 12, caracterisee par le fait que I* agent de 
conditionnement est present dans des proportions comprises entre 0,05 et 15% en poids par rapport a I'en- 
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semble de la composition. 

14. Composition selon ia revendication 13 r caracterisee par le fait que I'agent de conditionnementest pre- 
sent dans des proportions comprises entre 0,1 et 10 % en polds par rapport a Pensemble de la composition. 

15. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
5 copoiymere bloc lineaire polysiloxaneporyoxyalkylene est present dans des proportions comprises entre 0,01 

et 15% en poids par rapport a I'ensemble de la composition. 

16. Composition selon la revendication 15, caracterisee par le fait que le copoiymere bloc lineaire polysi- 
loxane-polyoxyalkytene est present dans des proportions comprises entre 0,1 et 10 % en poids par rapport a 
I'ensemble de la composition. 

io 17. Composition selon Pune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que les 

alcools hydrosolubles sont presents dans des proportions comprises entre 0,5 et 80 % en poids, de preference 
de 3 a 40 % en poids et encore plus particulierement de 5 a 20% en poids, par rapport au poids total de la 
composition. 

18. Utilisation d'une composition telle que deflnie dans I'une quelconque des revendications 1 a 17, 
15 comme, ou pour la fabrication de, compositions cosmetiques pour le maintien de la coiffure, le traitement, le 
soin ou le lavage de la peau, des cheveux ou de toute autre matiere keratinique. 

10. Utilisation selon la revendication 18, caracterisee par le fait que lesdltes compositions cosmetiques 
consistent en des lotions de mise en plis, des lotions pour le brushing, des compositions de coiffage ou de 
fixation, des compositions de shampooing, des compositions a rincer ou non a appliquer avant ou apres un 
20 shampooing, une coloration ou une decoloration, une permanente ou un defrisage, des compositions de co- 
loration, de decoloration, de permanente ou de defrisage des cheveux. 

20. Precede de traitement de la peau ou des fibres keratiniques teiles que les cheveux, caracterise par le 
fait que Pon applique sur ceux-ci au moins une composition telle que def inie dans Tune quelconque des re- 
vendications 1 a 17. 

25 21. Utilisation d'un melange copoiymere bloc lineaire polysiloxanepolyoxyalkylene/alcool hyd resoluble 

comme agent de mise en dispersion d'un agent de condition nement insoluble choisi parmi les silicones non 
volatiles et les hulles ou clres fluorees dans une composition cosmetique contenant un tel agent de conditlon- 
nement dans un milieu aqueux. 
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